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Prufungsantrag Qom. S 44 PatG 1st gestelrt 
<g) Elektrolumineszierendes Schichtsystem 

@ Die Erflndung betrifft eine elektrolumlnaarierende Vorrich- 
tung mlt efoam etektroturnlnaazlerenden Schlchtsyrtem mu% 
elnern xwtscnen rwel mlt elner GlalchapannungaqueBe ver- 
blndbaren Elelctroden angeordneten llchtamittia randan orga- 
ntechen M atari* I, wobai aina arate Elaktroda alna locherin|l- 
zlarenda Elektroda (Anode) und aina xweite Efatctroda atna 
alefctronanlnjicerende Elaktrode (Kathode) lit, und einer 



KjpsaluilU. 

Es tet vorgesehen, daB die Kapselung (28, IB') au* a!nam 
Mehrachlcht«y*tem (32) bastaht. 
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Die Erfindung bctrifft ein elektrolumineszicrcndes 
Schichtsystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Stand derTcchnik 

Elektrolumineszierende Schichtsysteme sind bekannt 
Bci dies en werden entweder anorganische oder organi- 
sche Substanzen verwendet die mittels einer elektri- 
schen Spannung zum Aussenden von Lichtstrahlen an- 
regbar sind. Die Lichtemittierenden Substanzen sind 
hierbei beispielsweise zwischen flachenhaften Dektro- 
den angeordnet wobei eine erste Eiektrode als I6cherin- 
jizierende Eiektrode (Anode) und eine zweite Eiektrode 
als elektroneninjizierende Eiektrode (Kathode) ausgc- 
bildet ist Wird die lichtemittierende Substanz von ei- 
nem organischen Material gebildet kann die Anregung 
flber eine Gleichspannungsquelle erfolgen. Hierbei ist 
die Anode mit dem Pluspol der Gleichspannungsquelle 
und die Kathode mit dem Minuspol der Gleichspan- 
nungsqueUe verbunden. 

Da bekanntermaBen die Grenzflachen zwischen den 
Elektroden und dem lichtemittierenden organischen 
Material beziehungsweise das organische Material 
seibst unter dem EinfluB von Sauerstoff und/oder Was- 
ser degradieren, ist es notwendig, zur Langzeitstabilisie- 
rung des elektrolumineszierenden Schichtsystems einen 
entsprechenden Schutz vorzusehen. 

Hierzu ist beispielsweise aus der EP 0 468 440 Bl be- 
kannt, die Kathode mit einer Abdeckschicht zu verse- 
hea Die Abdeckschicht die beispielsweise aus reinen 
Metallen, aus codeponierten Metallkompositen oder 
aus codeponierten Kompositen, die metalhsche und or- 
ganischen Bestandteile aufweiseit besteht hat den 
Nachteil, das beispielsweise bei strukturierten Katho- 
den zur Erzeugung bestimmter Lichteffekte, die zwi- 
schen den Kathoden vorhandenen Bereiche nicht mit 
der Abdeckschicht geschutzt sind. 

Weiterhin ist aus AppL Phys. Lett 65 (1994) Seite 
2922—2924 bekannt, die elektrolumineszierenden 
Schichtsysteme mittels einer Glasplatte zu kapseln, die 
beidseitig das elektrolumineszierende Schichtsystem 
schQtzt und an den Kanten verklebt ist Hierbei ist nach- 
teilig, daO die Kapselung unter einem Inertgas durchge- 
fflhrt werden muB, damit der Raum zwischen der RQck- 
seite der Kathode und der Glasplatte frei von Sauerstoff 
und Wasserstoff ist. Weiterhin ist nacbteilig, daB die 
Glasplatte nicht flexibel ist und somit keine flexiblen 
elektrolumineszierenden Schichtsysteme herstellbar 
sind. 



VorteiJe der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe elektrolumineszierende Vor- 
richtung mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen 
bietet demgegenOber den Vorteil, daB eincrseits ein effi- 
zienter Schutz, der zwischen den Elektroden und dem 
organischen Material bestehenden Grenzschichten und 
des organischen Materials seibst gegen Sauerstoff und 
Wasser besteht und das elektrolumineszierende 
Schichtsystem insgesamt flexibel hergestellt werden 
kann. Dadurch, daB die Kapselung aus einem Mehr- 
schichtsystem besteht, wobei die Schichtcn des Mehr- 
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sweKo flexibel sind 
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das einen flexiblen Aufbau und eine iuBerst geringe 
Permeation von Sauerstoff und Wasser aufweist 

In bevorzugter Ausgesultung der Erfindung ist vor- 
gesehen, daB eine erste aus Kunststoff bestehende 
5 Schicht vorgesehen ist, die von einer zweiten, aus Me- 
talU einer Metallegierung oder einem Metalloxid beste- 
henden Schicht uberdeckt ist, Hierdurch kann eine Kap- 
selung sehr vorteilhaft durch die Kombination von 
Kunststoffschicht und Me tall- oder Metalloxidschicht 

io vorgenommen werden. Die Metallschicht besteht be- 
vorzugt aus einem Metall, das eine stabile Passivie- 
rungsschicht an der Oberflkche ausbildet so daB auch 
eine Langzeitstabilit&t des elektrolumineszierenden 
Schichtsystems gegeben ist 

is Weiterhin ist bevorzugt weon zwischen der Kunst- 
stoffschicht und der Metallschicht eine zusatzliche soge- 
nannte Getterschicht vorgesehen ist Hierdurch wird 
sehr vorteilhaft erreicht daB durch die Getterschicht 
eventuell auftretende Reste an Sauerstoff oder Wasser 

20 gebunden werden konnen, so daB diese nicht zu einer 
Degradierung des organischen Materials beitragen kBn- 
neru 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, daB die Getterschicht zwischen zwei 
25 Kunststoffschichten eingebettet ist und eine iuBere 
Kunststoffschicht vorzugsweise die Metallschicht tragt 
Hierdurch wird sehr vorteilhaft erreicht daB die Stabili- 
ty der Kapselung bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Fle- 
xi bili tat erhdht werden kann. 
30 Ferner ist eine AusfOhmngsform der Erfindung be- 
vorzugt bei der das elektrolumineszierende Schichtsy- 
stem auf einem flexiblen Tragersubstrat angeordnet ist 
und das Tragersubstrat vorzugsweise ebenfalls mit ei- 
ner Kapselung aus einem Mehrschichtsystem versehen 
35 ist Das Mehrschichtsystem zur Kapselung des Trager- 
substrates besitzt vorzugsweise den gieichen Aufbau 
wie die Kapselung des elektrolumineszierenden 
Schichtsystems. Sowohl die Trftgerschicht als auch die 
Kapselung der Tragerschicht sind vorzugsweise trans - 
40 parent oder semitransparent ausgebildet so daB das von 
dem elektrolumineszierenden Schichtsystem erzeugte 
Licht abgestrahlt werden kann. Somit wird eine allseiti- 
ge Kapselung des elektrolumineszierenden Schichtsy- 
stems erreicht die insgesamt flexibel ausgebildet ist und 
45 eine auBerst geringe Permeation von Sauerstoff und 
Wasser aufweist 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, daB die Kapselung oder zumindest Teile 
der Kapselung aus einer separates die einzelnen 
50 Schichten der Kapselung aufweisenden Verbundfolie 
besteht die anschlieBend auf das elektrolumineszieren- 



ue jtiuumjucm miigeuiadu wlfd. SuMi luinn dig tet- 

tigung des elektrolumineszierenden Schichtsystems und 
die Fertigung der Kapselung separat durchgefuhrt wer- 

55 den, und es ist lediglich nur noch das Aufbringen der 
Verbundfolie auf das elektrolumineszierende Schichtsy- 
stem notwendig. Eine mechanische und/oder thermi- 
sche Beanspruchung des elektrolumineszierenden 
Schichtsystems kann hierdurch wahrend der Fertigung 

eo verringert werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den flbrigen, in den Unteranspruchen 
genannten Merkmalen. 



geometric aes eietroiumincsziercnacn Schichtsystem 
aoassen, ist voneUhatt mogiicn, cia insgesamt iiactt: 

PCS el(*lc! ml nmm<*^7ir rrnrip*; ^r'hicht^v^t^rri tij schsff^r.. 



.c t.rnnouiig *.ru nacmoigena 



/\asrunrangsDCi 

"i kC H Vic. i i c r c r 



DE 196 03 746 Al 



liutert Es zeigen: 

Fig. 1 eine schcraatischc Schnittdarstellung durch ci- 
ne elektrolumineszierende Vorrichtung in einer ersten 
Ausf Ghrungsvariante ; 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung durch ei- 
ne elektrolumineszierende Vorrichtung in einer zweiten 
Ausfflhrungsvariante und 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung durch ei- 
ne elektrolumineszierende Vorrichtung nach einer drit- 
ten Ausftihrungsvariante, 

Beschreibung der AusfuJirungsbeispiele 

Die Fig. 1 zeigt eine allgemein mit 10 bezeichnete 
elektroluraineszierende Vorrichtung. Die Vorrichtung 
10 weist ein elektrolumineszierendes Schichtsystem 12 
auf, das von einem lichtemittierenden organischen Ma- 
terial 14, einer ersten Elektrode 16 und einer zweiten 
Elektrode 18 gebildet wird. Die Elektroden 16 und 18 
sowie das organische Material 14 sind flftchenhaft aus- 
gebildet Die Elektroden 16 und 18 sind mit einer Span- 
nungsquelle 20, beispielsweise einer Gleichspannungs- 
quelle, verbunden. Die Elektrode 16 ist hierbei mit dem 
Pluspol der Spannungsquelle 20 und die Elektrode 18 
mit dcTii Minuspol der S p ari nun^ s q u elle 20 vcr buiiucn. 

Die Elektrode 16 besteht aus einem Material mit ho- 
her Elektronenaustrittsarbeit Die Elektrode 16 kann 
beispielsweise aus einem Metail oder einer metallischen 
Legierung oder einem Metalloxid, beispielsweise Indi- 
unvZinnoxid (ITO), bestehen. Durch Verbinden der 
Elektrode 16 mit dem Pluspol der Spannungsquelle 20 
ist diese als Anode geschaltet, wobei auf Grand der 
hohen Elektronenaustrittsarbeit, die beispielsweise gro- 
Ber als 4,5 eV ist, diese Ldcher injiziert, die als Ladungs- 
trager in das organische Material 14 transportiert wer- 
den. 

Die zweite Elektrode 18 besteht aus einem Material 
mit niedriger Elektronenaustrittsarbeit, die beispiels- 
weise kleiner als 4,5 eV ist Die Elektrode 18 besteht aus 
einem elektrisch leitfahigen Material, beispielsweise aus 
einem Metail, einer Metallegierung oder einem Metall- 
oxid Die Elektrode 18 kann beispielsweise aus Alumini- 
um, Indium, Magnesium, Kalzium, einer Magnesium-Sil- 
ber-Legierung oder einer Magnesium- Indium- Legie- 
rung bestehen. Durch das Verbinden der Elektrode 18 
rnrt dem Minuspol der Spannungsquelle 20 und gleich- 
zeitigem Verbinden der Elektrode 16 mit dem Pluspol 
der Spannungsquelle, wirkt diese als Kathode und inji- 
ziert Elektronen in das lichtemittierende organische 
Material 14. Hierdurch kommt es in dem Hchtemittie- 
miiiiu lilmtlllil II ill LlliUU OUUIlJlllB iWULlim Utn 
Elektroden 16 und 18, so daB die organischen Substan- 
zen in dem Material 14 zum Erzeugen von Lichtquanten 
angeregt werden- Das elektrolumineszierende Schicht- 
system 12 kann sorait als Leuchtquelle verwendet wer- 
den. 

Das verwendete lichtemittierende organische Materi- 
al 14 enthalt hierzu mindestens eine organische Ver bin- 
dung, die unter Anlegen der Spannung in der Lage ist, 
Licht zu emittieren. Die Farbe des emittierten Lichtes 
wird hierbei durch die chemischc Struktur der verwen- 
deten organischen Substanz bestimmt Als lichtemittie- 
rende organische Materialien 14 kommen beispielswei- 
■ fn-iivmerr 1 '^<1fv -lekularr -^anisch" Wrbir.dLr' 

■rf;. vionornerr nicr :noicKuiarOotierte roivmere ;.. 

*°tracn:. /wi.scnrn .;c:i ueKtroacrt lb una 18 kOnnc:. 
weiterc — hier nicht darKCStellte — Schichten angeord- 
net sein, die ebcnfalls zur Lichtemi&sion oder zu einem 



Ladungstragertransport zu dem lichtemittierenden or- 
ganischen Material 14 dienen. 

Das elektrolumineszierende Schichtsystem 12 ist auf 
einen Trager 22 aufgebracht Sowohl die als Anode ge- 
3 schaltete Elektrode 16 als auch der Trager 20 sind hier- 
bei optisch transparent oder semi transparent, so daB 
das von dem lichtemittierenden organischen Material 14 
erzeugte Licht von der gesamten Vorrichtung 10 nach 
auBen abgestrahlt werden kann. 

10 Wie der Darstellung in der Fig, 1 zu entnehmen ist, 
sind die Elektroden 16 und 18 sowie die das organische 
Material 14 ergebenden Schichten teilweise tlberlap- 
pend auf dem Trager 22 angeordnet, so daB die An- 
schluBbereiche 24 beziehungsweise 26 der Elektroden 

is 18 beziehungsweise 16 auf dem Trager 22 aufliegen und 
seitlich aus einer noch zu erlauternden Kapselung 28 
herausgefuhrt sind Zwischen den Elektroden 16 und 18 
ist hierbei ein Isolator 30 angeordnet, der beispielsweise 
aus Aluminiumoxid bestehen kann. 

20 Die Kapselung 28 besteht aus einem Mehrschichtsy- 
stem 32, das eine erste Schicht 34 aus einem Kunststoff 
und eine zweite Schicht 36 aus einem Metail, einer Me- 
tallegierung oder einem Metalloxid aufweist Die Kunst- 
stoffschicht 34 kann beispielsweise aus einem Acrylharz, 

25 Alkydharz, Epoxidharz, Foiyurethanharz, EVOH, Poly- 
ester, PVC, PVDQ Polypropylen, PMMA oder anderen 
Polymer en und Lacken bestehen. Diese Kunststoff- 
schicht wind auf das elektrolumineszierende Schichtsy- 
stem 12 beispielsweise durch GieBen, Aufschleudem, 

30 Aufdrucken oder Aufextrudieren aufgebracht. Darfiber 
hinaus kann das elektrolumineszierende Schichtsystem 
12 in ein entsprechendes Bad eingetaucht werden, so 
daB eine Tauchbeschichtung mit der Kunststoffschicht 
34 erfolgL Durch die Art des Aufbringens der Kunst- 

35 stoff schicht 34 ergibt sich, daB sich diese der Kontur des 
elektrolumineszierenden Schichtsystems 12 anpaBt und 
dieses so mit allseitig — mit Ausnahme der AnschluBbe- 
reiche 26 und 24 — umgibt und so mit einschlieBt Die 
Kunststoffschicht 34 wird anschlieBend thertnisch, che- 

40 misch oder strahlungsindiziert ausgehartet beziehungs- 
weise vernetzt, so. daB sich eine stabile, jedoch flexible 
Haube ergibt 

Zwischen der Kunststoffschicht 34 und der Metall- 
schicht 36 ist eine Getterschicht 38 aufgebracht Die 

45 Getterschicht 38 besteht aus einem Material, das fur 
Sauerstoff und Wasser eine bindende Wirkung entfaltet 
Die Getterschicht 38 besteht beispielsweise aus einem 
Metail, das eine niedrigere oder ahnlichere Elektronen- 
austrittsarbeit als das Material der als Kathode geschal- 

so teten Elektrode 18 aufwei st Besteht die Elektrode 18 
bclsulcUwelsc am UJ^uulum, kallll ala MaTcrlaJ ftlf flle 
Getterschicht 38 beispielsweise Kalzium, Lithium oder 
Strontium eingesetzt werden. Als Material fOr die Get- 
terschicht 38 kOnnen Alkali- Me tall e, Erdalkali-Metalle 

55 oder Seltene Erden Verwendung finden. 

Nach weiteren AusfQhrungsbeispielen kann die Get- 
terschicht 38 beispielsweise aus einem hygroskopischen 
Polymer, einer Mischung eines Binderpolymers und ei- 
ner pulverformigen hygroskopischen Substanz, bei- 

60 spielsweise Silica-Gel oder Kieselgel oder Zeolithen be- 
stehen. Bei dieser Materialwahl kann die Getterschicht 
38 beispielsweise mittels GieBen, Spin-Coating, Dip- 
Coating, Cap-Coating, Sieb-Druck oder Rakeln depo 
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pieisweise aus autgedampt ten nv£roskomschcn Mate 
ajiea De^icnungsweisc ^ crDineiungcn, ^cispiciweisc 
/inksulfid. Kunfer*nlfirl I iThiumchlond bestehen, die 
als dunne Schicht auf die Kunststoffschicht 34 aufge- 
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bracht werden. 

Auf die Getterschicbt 38 wird die zweite Schicht 36 
aufgebracht Die Schicht 36 ist hier so ausgewahlt, daB 
die Getterschicbt 38 vollkommen umschlosscn wird, so 
daB diese keinerlei Kontakt nach auBen aufweist Die 
zweite Schicht 36 best eh t beispielsweise aus einem Me- 
taJl, zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Nickel, Chrom, 
Zinn oder Tantal, einer Metallegierung, zum Beispiel 
Nickel-Chrom oder einem Metalloxid, zum Beispiel 
Aluminiumoxid oder Siliciumoxid, oder einer Nitrid- 
schicht zum Beispiel Aluminiumnithd oder Siliciumni- 
trid. Die Schicht 36 kann vorzugsweise auf die zuvor 
aufgebrachte Kunststoffschicht 34 und die Getter- 
schicht 36 aufgesputtert oder aufgedampft werden. 
Durch die Schicht 36, die den auBeren AbschluB der 
Kapselung 28 bildet, wird eine stabile Passivierung der 
gesamten Vorrichtung 10 erzielt, so daB diese gegen- 
tlber auBeren EinflOssen langzeitstabil ist. Die Metall- 
schicht 36 kann zusltzlich mit einer in Fig. 1 nicht dar- 
gestellten weiteren Schicht passiviert werden. Hierzu 
kann beispielsweise eine Polymer-, eine Lack- oder eine 
organisch rnodifizierte Keramtkschicht aufgebracht 
werden. 

Etwa auftretende Reste beziehungsweise infolge von 
Leckage auftretendes Sauerstoff oder Wasser werden 
durch die Getterschicht 38 quasi aufgesogen, so daB 
diese nicht an die Grenzschichten zwischen den Elektro- 
den 16 und 18 mit dem organischen Material 14 bezie- 
hungsweise direkt an das organische Material 14 kom- 
men kGnnen. Das Mehrschichtsystem 32 besitzt so mit 
eine fluBerst geringe Permeation filr Sauerstoff und 
Wasser. 

Da das Mehrschichtsystem aus wenigstens zwei 
Schichten, najnlich der Kunststoffschicht 34 und der me- 
tallischen Deckschicht 36 oder bei zusatzlicher Anord- 
nung der Getterschicht 38 aus drei Schichten von je- 
weils dQnn aufgetragenden Materialien besteht wird 
insgesamt die Flexibilitat der Vorrichtung 10 im wesent- 
lichen nicht beeimrachtigt So mit ist es also moglich, 
trotz Anordnung der Kapselung 28 die elektrolumines- 
zierende Vorrichtung nach der Herstellung, das heiBt 
nach dem Aufbau der Schichtsysteme, den entsprechen- 
den Anwendungen anzupassen. 

In den Fig- 2 und 3 sind weitere Ausfilhrungsvarian- 
ten der elektrolumineszierenden Vorrichtung 10 ge- 
zeigt, bei denen die Kapselung 38 einen modifizierten 
Aufbau besitzt Gleiche Teile wie in Fig. 1 sind mit glei- 
chen Bezugszeichen verse hen und nicht nochmals erlau- 
tert 

Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausfflhrungsbeispiel ist 
oberhalb der Getterschicht 38 eine weitere Kunststoff- 
■uliiulu 18 uil^LUldllLL Dlu llUuiJUlulliUiiUil «HJ iw 
schlieBt die Getterschicht 38 allseitig, mit Ausnahme der 
BerOhrungsflache der Getterschicht 38 mit der Kunst- 
stoffschicht 34. Diese Kunststoffschicht 40 besitzt eine 
isolierende Wirkung und weist gleichzeitig eine ausrei- 
chende Flexibilitat auf. Anstelle eines Kunststoffmateri- 
aJs kann auch ein anderes geeignetes Material mit die- 
sen Eigenschaften gewahlt werden. Die Kunststoff- 
schicht 40 besteht beispielsweise aus dem gleichen Ma- 
terial wie die bereits zu Fig. 1 ausfOhrlich erlauterte 
Kunststoffschicht 34. 

Auf die Metallschicht 36 kann bei der Verwendung 
bestimmtcr Metalle eine weitere Passivierungsschicht 
• "* aufgebracht sci:s Hirs- Schieht 4 2 k^::- \ ■ -r • 
■: aus einem Polymer, einem L.acK txjcv emer oreaniscr. 

Klifmerten i^erami* oestehen. 

insgesamt ist somit Qber dem el<*kirnlnminp<;7iprrn- 



den Schichtsystem eine Kapselung 28 aus insgesamt 
funf Teilschichten 34, 38, 40, 36 und 42 aufgebracht. Die- 
se Teilschichten sind so ausgebildet, daB insgesamt eine 
Flexibilitat der Kapselung 28 erhalten bleibL Durch die 
5 Abfolge der Teilschichten wird gewahrleistet, daB kei- 
nerlei Reste von Sauerstoff und/oder Wasser zu dem 
elektrolumineszierenden Schichtsystem 12, insbesonde- 
re zu dem organischen Material 14, gelangen kdnncn. 
Hierdurch wird eine Degradiemng des organischen Ma- 
io terials 14 verhindert, so daB die elektrolumineszierende 
Vorrichtung 10 insgesamt eine Langzeitstabilitat auf- 
weist 

Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausfuhrungsvariante der 
elektrolumineszierenden Vorrichtung 10 ist zusatzlich 

is auf Seiten des Tragers 22 eine weitere Kapselung 28' 
vorgesehen. Der Trager 22 besteht beispielsweise aus 
einem flexiblen Substrat, das eine gewisse Permeation 
von Wasser und Sauerstoff aufweist Verwendung kann 
beispielsweise eine PET-Folie mit einer Starke von ca. 

20 100 urn finden. Die auf dem Trager 22 angeordnete 
Kapselung 28' besitzt im wesentlichen den gleichen Auf- 
bau wie die Kapselung 28. An den Trager 22 schlieBt 
sich eine Getterschicht 44 an, die von einer Kunststoff- 
schicht 46 Qberdeckt ist. Die Kunststoffschicht 46 dient 

25 der Stabilisierung der Getterschicht 44. Als Materialien 
fur die Getterschicht 44 und die Kunststoffschicht 46 
kommen die bereits erwfthnten Materialien fur die Get- 
terschicht 38 beziehungsweise die Kunststoffschicht en 
34 und 40 in Betracht Auf der Getterschicht 46 ist eine 

30 Schicht 48 aufgebracht, die impcrraeabel fflr Sauerstoff 
und Wasser ist Die Schicht 48 besteht beispielsweise 
aus sehr dOnn aufgetragenera Aluminium, Kupfer, Nik- 
kei, Chrom, Zinn, Tantal, Gold oder einer Metallegie- 
rung. Ferner kann diese aus einer dQnnen Oxidschicht, 

35 beispielsweise SUiziumoxid, Aluminiumoxid, Titanoxid, 
Tantaloxid oder Wismutoxid mit geeigneter Modifika- 
tion zum Erreichen der Impermeabilitat fur Wasser und 
Sauerstoff bestehen. Durch die Materia la uswahl und 
das Auftragen in einer entsprechend geringen Dicke der 

40 Schicht 48, der Kunststoffschicht 46 und der Getter- 
schicht 44 wird die optische Transparenz beziehungs- 
weise Semitransparenz zum Abstrahlen des mittels des 
elektrolumineszierenden Schichtsystems 12 emittierten 
Lichtes gewahrleistet Mittels entsprechender Material- 

45 wahl kann sehr vorteilhaft gleichzeitig uber die Kapse- 
lung 28' eine Entspiegelung der elektrolumineszieren- 
den Vorrichtung 10 erreicht werden. 

Allen drei AusfOhrungsbetspielen ist gemeinsam, daB 
die Kapselung 28 beziehungsweise 28' jeweils aus einem 

50 Schichtsystem 32 besteht Die einzelnen Schichten des 
Schichtsysterhs 32 si nd so gewghlt, daB diese eine Flexi- 
Uullal UKlUeil HIT elite HeTOellUng d» mit der erhn- 
dungsgemaBen Kapselung 28 beziehungsweise 28' ver- 
sehenen elektrolumineszierenden Vorrichtung 10 kann 

55 es vorteilhaft sein, wenn das gesamte Schichtsystem 32 
oder auch nur Teilschichten des Schichtsystems 32, bei- 
spielsweise die Kunststoffschichten 34 und 40, mit der 
dazwischen angeordneten Getterschicht 38 separat als 
Verbundfolie vorgefertigt werdert Diese vorgefertigte 

eo Verbundfolie kann in einfacher Weise auf das elektrolu- 
mineszierende Schichtsystem 12 aufgebracht, beispiels- 
weise aufgeklebt werden. Das Verkleben kann hierzu 
beispielsweise mit HeiBsiegelklebstoffen, UV-harten- 
den Klebstoffen thrrmisrh oder rhf»mi«;rh h3rtendrr 
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1. Elektrolumineszierende Vorrichtung mit einem 
elektrolumineszierenden Schichtsystem aus einem 
zwischen zwci mit einer Gleichspannungsauelle 5 
verbindbaren Elektroden angeordneten lichtemit- 
tierenden organischcn Material, wobei eine erste 
Elektrode eine iScherinjizierende Elektrode (An- 
ode) und cine zweite Elektrode eine elektroneninji- 
zierende Elektrode (Kathode) ist, und ciner Kapse- jo 
lung t dadarch gekennzeictuiet, daB die Kapselung 
(28, 28') aus einem Mehrschichtsystem (32) bestehL 

2. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, das das Mehr- 
schichtsystem (32) flexible Schichten (34 f 36, 38, 40, 15 
42,44,46,48)aufweist 

3. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprflche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mehrschichtsystem (32) eine der 
Georaetrie des elektrolumineszierenden Schichtsy- 20 
stems (12) angepaBte Kontur aufweist. 

4. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprfiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mehrschichtsystem (32) einseitig 
auf das Schichtsystem (12) aufgebracht ist und die 25 
Elektroden (16, 18) und das organische Material 
(14) umschlieBt 

5. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mehrschichtsystem (32) aus we- 30 
nigstens einer aus Kunststoff bestehenden Schicht 
(34, 40) und einer mctalihaltigen Schicht (36) be- 
steht 

6. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach An- 
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die metail- 55 
haltige Schicht (36) aus einem Metall, einer Metall- 
legierung, einem Metalloxid oder einem Metallni- 
trid besteht 

7. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, dafi zwischen der Kunststoffschicht (34) 
und der Schicht (36) eine zusatzliche Getterschicht 
(38)vorgesehen ist 

8. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Getter- 45 
schicht (38) von der Schicht (36) auBer an den Kon- 
taktbereichen mit der Schicht (34) vollstandig um- 
schlossen wird 

9. Elektrolumineszierende Vorrichtung nach An- 
SDruch 5 bis Ansnrnrh 7 -^"^ - 
dai3 zwischen der MetaUschicht (36) und der Get- 
terschicht (38) eine weitere Kunststoffschicht (40) 
vorgesehen ist 

10. EJekrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekenn- 13 
zeichnet, daB die Schichten (34, 40) aus Kunststoff 
aufgeschleudert, aufgedruckt, gegossen, aufextru- 
diert oder durch Tauchbeschichtung aufgebracht 
sind 

1 1. Elekrolumineszierende Vorrichtung nach einem 60 
der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die metallische Schicht (36) aufge- 

dampft rxler aufgespnttrrt ist 

vornerfrenenden Anspruche. Jnciurv.^ rr<rr' 
. cicnncu cai3 aut die Schicht (3b) eine Passivte- 
rungsschicjit (42) aLUfccbrachi isl 
13. EJekrolumineszierende Vorrichtung nach einem 



der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kapselung (28') aus optisch trans- 
parenten oder semitransparenten Materialien be- 
steht 

14, Elekrolumineszierende Vorrichtung nach einem 
der vorhergehenden AnsprCche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Mehrschichtsystem (32) oder we- 
nigstens zwei Teilschichten (34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48) des Mehrschichtsystems (32) aus einer separat 
vorgefertigten Verbundfolie bestehen, die zur Her- 
stellung der Kapselung (28, 280 auf das elektroiu- 
mineszierende Schichtsystem (12) aufgebracht 
wird. 
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